68           IX. Kapitel. Bie Darftellitng bes fcfymie&baren €ifens.      ____
unb ber fleinen Rrbeitsoffnung h unb enblid) bem $ud)S f. Der Ijerb a whb non ber 5eueru^9 burd) bie 5euertrMe 6, nom 5^d)s burd)
bie   $ud)$briic!e
c getrenni  Der
mulbenformige
fjerb fetjt fid) aus
einer eifernen
Sofjlplatte   unb
einem barauf ru=
I)enben son Kill)!*
roaffer burd)flof=
fenen     eifernen
Rafjmen  k   3U-
fammen. Die
eifenojtjb*
Husfiitterung bes !}erbes beftc^t aus fd)toer reid^en Sd)IacEenf bie bie Sofjtr unb tDcinbe bes ^erbes cor ben teiligen (Einroirhmgen bes (Eifenbabes fcf)ii^en. Die (Dfenxoanbimgen unb bas fie bebecEenbe ©etoolbe beftei)en aus feuerfeften Steinen. RIs
Brennftoff bient
tofyte, bieauf 1)0* ri3ontalem Roft r>erbrannt oirb, bo(^ lorinen aud| Braunfot^Ie unb anbere Brenn* ftoffe uertoettbet toerben. Die I)ei«
ftreid)en iiber ben
Rrbeits!)erb unb roerben burd) ben $ud)s unb bie (in ber Rbbilbung nid)t mitge3eid)nete) (Effe abgefogen, nad)bem fie 3undd)ft nod) einen Dampffeffel get)ei3t ^aben.
Die Hrbettstoetfe. Suerft toirb bas Rot)eifen, bei einem ein* fac^en Of en ettx>a 350 kg, burd) bie grofee (Einfa^tiir in ben (Dfen gebrad)t, in bem meift nod) ein Reft Scfylacfe r>on bem let^ten (Etnfa^ 3uriidgeblieben ift. Had) ctoa 20 UTinuten fangt bas (Eifen an, burd) bie I)ei§e JIamme bes Brennftoffs 3U fd^me^en. Sd)on l)ierbei begtnnt ber mit ben Brenngafen eingefii!)rte Sauerftoff ber £uft unb bes in ber Sdjlacfe ent^altenen (Eifenojijbs auf bas Bab einsuunrlen unb. Die o£t)bierten Beftanbteite ge^en enttoeber in bie Sd)Iade iiber ober ent-tr>eid)en ats Safe. Da bie ^Eemperatur im 0fen nid^t t)od) genug ift, um bas entftef)enbe fd)miebbare (Eifen 3U fd)mel3enr fo e^ielt man nur ein teigformiges (Enbprobult, bas Don Sd)tade burcfyfetjt ift.
